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Den.'balset: sowle Verfahren fiir die Sulkus-Retraktlon 



Die Erfindung bet 
hals-Bereich im 



if ft ein Verfahren zur Preilegung des Zahn- 
R^hmen einer Abforroxing der Gebiss-Situation. 



PCOZ«005E?-0300054 

03006 052 . 9 



Fur die Erstellung von Zahnersatz^ insbesondere bei Zahn-Brucken 
muss dem Zahntechhiker ein Abdruck der individuellen Situation 
der betroffenen z^hne bzw. des benachbarten Kief erabschnittes 

wird deshalb vom Zahnarzt eine Abformung die- 
ser Gebiss-Situation vorgenonunen . Um den Ubergang vom Zahnersatz 
zum Kiefer mdglichst zu verdecken, ist es erf orderlich, den 
Zahxihals f reizulegen, welcher durch das Zahnfleisch. verdeckt 
ward. Deshalb muss bei der Erstellung des Gebiss-Abdirucks dieser 

Sulkus freigelegt warden. 



Bereich^ d.h. der 



Neben einem weic 
Re t x-ak t i on s f aden 
schreibt US 5,67 6 
wird mit einer 
Situation erstell 
fernt. In diese 
hartbaren Materia 
neut in den Mund 
rial muss im wel 
Kontraktion 
wendung auf die 
reich zwischen 
blutstillende 
Der Sulkus zieht 
eine genaue 
freigelegt en Sulkiis 



hsftbaren 



t:. 



Form 



teren 



Material 



Abf orijrung 
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yerbreiteten Verfahren, bei dem ein sogenannter 
^21 den Bereich des SulJcus eingebracht wird, be- 
54 3 einen weiteren Weg. Gem^ss dleser Schrift 
Formmasse ein Abdruck der Gebiss- 
Die ausgehartete Form wird nachfolgend ent- 
wird eine Schicht eines sprit zfahigen und 
s aufgebrachr und die so praparierte Form er- 
ingesetzt. Das spritzfShige und hartbare Mate- 
zwingend eine blutstillende oder Gewebe- 
Verbindung enthalten. Durch Druckan- 
wird dieses hartbare Material in den Be- 
s und Zahnfleisch gepresst . Durch das 
wird eine Gewebekontraktion verursacht. - 
#ich vom Zahnhals zuriick. Nach dem Saubern kann 
der Zahnsituation einschliesslich des 
erfolgen. 



verursachende 
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Za^Lnhals 
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Es hat sich alleidings herausgestellt, dass das Einbringen der 
spritzfahigen, h^rtbaren Material in die negative Gebiss- 
Abformung nicht ammer zu den gewunschten Resultaten fuhrt. Teil 
weise wir-d beim Einsetzen der Abformung ein Teil des spritzfahi- 
gen Materials vei schmiert , so dass sine korrekte Sulkus- 
Retraktion nicht imehr gewahrleistet ist. Schliesslich ist auch 
die Kontraktion des Sulkus durch das blutstillende Mittel nicht 
inrnier ausreichend 
weiteren gestait 



um die Abdruckqualitat zu gewahrleisten. Itn 
t sich auch die mengenmassige Applikation des 



sprit zfahigen Materials schwierig, da beim Auftragen die Kontu- 



ren der Negativ 
der Schichtdicke 



Die Aufgabe der 
vermeiden, 
des Zahnhalses 



insbes ozide 



orm verdeckt werden und somit keine Kontrolle 
mehr moglich ist. 



irf ■ 



indung ist es, die Nachteile des Bekannten zu 
ire eine alternative Methode zxxr Freilegung 
b^rei tzustellen . 



Dies wird durch 
des unabhangigen 



cas 



Verfahren gemass dem kennzeichnenden Teil 
Anspruchs geldst. 



Das erf indungsgeniasse Verfahren weist eine Reihe von aufeinan- 
derfolgenden Scb|itten auf . Mit einer aushSrtbaren Verbindung 
wird zuerst ein C ebiss-Abdruck hergestellt, welcher nach dessen 
Aushartung entnonmen wird. In den Grenzbereich zwischen 2ahn und 
Zatuifleischrand \j'ird mit einem geeigneten Instrument ein Sili- 
konmaterial aufgetragen. Das kennzeichnende Merkmal dieses Sili- 



konmaterials ist 
zuvor hergestellt 
gesetzt, wodurch 
die Expansion dee 



dessen Volumenexpansion bei der Aushartung, Der 
e Gebiss-Abdruck wird wieder auf die zahne auf- 
idieser Abdruck eine einseitige Begrenzung far 
Silikonmaterials bildet. Die Expansion des Si- 
likons kann nur Richtung des Sulkus erfolgen, so dass dieser 
vom Zahnhals abgJidst wird. Der Sulkus wird also vom Zahnhals 
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verschiecene 



Bs sind 

He2:stell\ang des 
stehen diese Syst 
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beiden Komponentdn 
vorliegen xand er-qt 
Oder sie bilden 
&hnliclies zur Aug 
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nur durcli Gewebekontraktion vom Zahnhals zu- 



Material-Systeme bekannt, welche fur die 
C^ebiss-Abdnacks geeignet sind. In dei: Regel be- 
erne aus mindestens einer Silikonverbindimg so- 

-Katalysator . Vorzugsweise werden add±t:ion&- 
vemetzende Silikonverbindijngen eingesetzt. Die 
fur die Abfornimasse konnen entweder getrennt 
unmictelbar vor der Anwendung gemisclit werden 
qine MiscliTjng, welche durch Peuchtigkeit oder 
hartung gebracbt wird. 



Ausbartung 



Lkonverbindungen 
Silikonriaterial 



bevorzugt 



mindestens 



Das bei der 
einer einzigen Si 
ner Sili 
dierende 
20 %, weiter 
zugt von 

bezogen au£ das i 
Vo lumenexpans ion 
terial in einem 
griff expandierei^d 
dass die 

des Silikonmat:erd|al 
ve r b i ndungen 
ziar ver stehen, 
t r-amo 1 ekul ar en 
Regel verzogert 
zen und uber das 
nete Sili 
zeigen, sind addi 
pandierendes Sili 



expandierende Silikonmaterial kann aus 
likonverbindung oder einem Gemisch verschiede- 
bestehen, Bevorzugt weist dieses expan- 
eine minimale Expansion von mindestens 
von mindestens von 35 %/ besonders bevor- 
50 % imd meist bevorzugt von mindestens 70 % 
rspriingliche Volumen auf . Die Werte fur diese 
beziehen sich hierbei auf die Expansion des Ma- 
4icht begrenzten, d.h, offenen Volumen. Der De- 
ist im Rahmen der Erfindung so zu verstehen, 

wahrend oder nach der Hartungsreaknion 
s bzw, eines Gemisches aus mehreren Sfilikon- 
Als Hartungsreaktion sind Reaktionsablauf e 
2ur Ausbildung von neuen inter- oder in- 
Vqrknupfungen fuhren. Die Expansion wird in der 
ch dem Beginn dieser Reaktionsablauf e einset- 
Ende dieser Reaktionen hinaus andauern, Geeig- 
welche eine solches Expansionsverhalten 
t ions vemetzende Silikonverbindungen, Ein ex- 
konmateirial mit den zuyor- angegebenen E5q>ansi- 
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onsvolumen erlauk t eine verbesserte und einfachere Steuerung der 



Gegebenenf alls wird vor der Auftragung des 
ein Hartungskatalysator zugemischt oder das Si- 
halt bereits einen Katalysator, der die Aushar- 
timg aufgnind de:^. vorhandenen Peuchtigkeit auslost. Neben dem 
spezifischen Expsns ions verba It en kann auch durch die aufgetrage- 

eingegriffen werden. Beide Paktoren beeinflus- 
itig das Ergebnis der Refcraktion. Vorteilhaf t: 
vemetzendes, expandierendes Silikonmaterial, 
Komponentensystem eingesetzt wird. Die als we- 
dteile der beiden Komponenten verwendeten im- 
terschiedlich f urktionalisierten Poly (dimethyl) si loxane, bei- 
spielsweise Dihydroxy- oder Divinyl -Poly (dimethyl) siloxane wei- 
sen eine viskositat vorzugsweise zwischen 5 und lOO Pa.s auf. 
Die beiden Kompor encen enthalten weiterhin FQllstoffe, die (ibli- 
cherweise fur Der talmassen eingesetzt werden. Diese Fiillstoffe 

cberflachenbehandelt oder ohne OberflSchen- 
Beispiele fttr Fiillstoffe sind Kieselerde, pyro- 
Calciumcarbonat, Quarzmehl oder Silicate. 



ne Menge steuernd 
sen daher gegense 
ist ein addition 
welches als Zwei 
sentlichen Bestari 



konnen entweder 
Behandlung sein 
gene Kieselsaure 



Aushartung keine 
gespalten werden 
gen den Vorteil, 



Die Verwendung acditionsvemetaender Silikone vermeidet m6gliche 
gesundheitliche leeintrachtigungen des Patient en, da bei der 

nachteiligen Verbindungen freigesetzt, d.h. ab- 

Im weiteren besitzen diese Art von Verbindun- 
dass sie sich nicht mit dem Abf ormungsmaterial 
verbinden. Nach der Aushartung des expandiereuden silikons kann 
dieses entweder in einem Stuck oder in weaigen Teilstucken vom 
Zahnbereich entfemt werden. Gleichzeitig entsteht fur den Zahn- 
arzt die M6glich)<eit ^ den Erfolg der Retraktion zu kontrollie- 

Is erneut expandierendes Silikonmaterial an die 
ungeniigend freigelegte stelle aufzubringen und den Retraktions- 
vorgang zu wiedeiholen. Diese Vorgehensweise ist mit einer Sili- 
konverbindung, welche sich dauerhaft an die Abformung bindet, 
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nicht moglich. H 
samten Prozedur 



er ware eine vollstandige Wiederholung der ge- 
^rf orderlich . 



nigexi und bleibc 
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Weiter vorteilhait ist das Verfahren, wenn vor der Auftragung 
des expandierenden Silikonmaterials auf den Grenzbereich zwi- 
schen Zahn und Zcihnfleisch mindestens eine blutungsstillende 
Verbindung bzw. 4in Adstringend aufgetragen wird, Beispielhaf te 
blutungsstillendf Verbindungen oder Adstringens sind ein- 

verschiedenen, geeigneten Hydrate Kaliumalumi- 
niumsulf at , AlunilniuThsulf at , Alutniniumeisensulf at , Aluminiumam- 
moniumsulf at , Eisenchlorid, Aluminiumchlorid, Natriumcbloirid, 
Zin3cclilorid, ZinJphenolsulf at , Gerbsauren, Adrenalin oder weite- 
re bekannte Verbd ndungen. Durch. die Auftragung dieser Verbindun- 
gen kdnnen bei der Expansion des Silikonmaterials entstehende 
Blutung iinmittelliiar sum Stehen gebracht werden. Somit ISsst sich 
der verdrangte S'^ilkus nach Bntfemen des ausgeharteten und ex- 
pandierten Silikons einfach von ausgetretener Fltissigkeiten rei- 

fdr eine nachfolgende Detailabf ormung der Ge- 
tgehend £rei von weiteren Flussigkeitsaustrit- 
ten. Da meist ei^e chemische Kompatibilitat der blutungsstillen- 
den Verbindung mat dem expandierenden Silikon nicbt gewahrlei- 



stet 1st, mussen 
werden. Einzelne 



deshalb beide Komponenten getrennt aufgetragen 
blutstillende Verbindungen wie beisplelsweise 
Gerbs&uren lessen- sich allerdings in das additionsvernetzende, 
expandierende Si] ikonmaterial einarbeiten, bo dass eine gemein- 
same Auftragung auf den Bereich zwischen Zahn und Zahnfleisch 



m6glich ist, 

Ebenfalls vortei 
setzte Gebiss- 
liegenden Zahnboc 
ent kann dies 
liches und auch 
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I haft ist das Verfahren, wenn der wiedereinge- 
d.h, die Abf ormung durch den gegenuber- 
en in seiner Position gehalten wird. Der Pati- 
einf aches Ziibeissen erreichen. Bin umstand- 
Eehler verursachendes Hal ten der Abf ormung durch 



Abd ruck- 



dui ch 
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den Zahnarzt karxii entfallen. Aufgnind der Fixierimg durch die 
gegemlberliegendl Zihne ist eine gleichmassige Retraktion des 
Sulkus gewalirleistbar. 



Aspekt 



Ein weiterer 
Ausfuhrung des 
kann. Das Set 
cher ein Gebiss- 
expandierendem 
destens 20 
% iind besonders 
lumen der nicht 



der Erfindizng ist ein Dentalset, welches zur 
ausgefuhrten Verfahrens eingesetzt werden 
aus einer hartbaren Abf ormmasse, mit wel- 
^^druck herstellbar ist^ \ind mindestens einem 
likonmaterial, wobei die Volumenexpansion min- 
ise mindestens 35 %, weiter bevorzugt 50 
fe'evorzugt 70 % gegeniiber dem ursprunglichen Vo- 
sgeliarteten Mischung betragt. 



olDen 



besteht 



vorzugswe] 



Weiter vorteilhart enthalt dieses Set eine blutungsstillende 



Verbindung analo^r den bereits vorstehend bescliriebenen, welche 
separat auf die zu bebandelnde Stelle auf zutragen ist . 

Die Erf indung wi^d im folgenden anhand von Beispielen lind der 
Figur naher erlaiiitert. 



Darstellxang der wesent lichen 
schritte 



Verf aihrens- 



Figuren la bis d 



Beispiel 1: 



Die Abfolge an Schritten fCtr die Sulkusretraktion beginnt mit 
der Herstellxmg €tiner Gebiss-Abformung wie dies in Pigur la dar- 
gestellt isr. Der Zahn 1 sowie das umgebende Zahnfleisch wird 
der Abformmasse 2 umhQllt. Als Abformmasse wird eine kondensati- 
onsvernetzende Ki.etmasse Speedex Putty {Fa. Colt^ne AG) einge- 
setzt, welche hi^^rzu in einen Pormloffel 4 eingebracht wird. Der 
Formloffel 4 wird. auf den Zahn 1 bzw. das umgebende Gewebe 2 ge- 
drdckt , 



EfDPf ansszei t 19. V 



arz 12:51 



13:56 VON -Hspp Wenger & Ryffel AG. WH 



MI-71-9130556 



T-248 . P. 020/026 F-699 



PCOl«0D5eP / 13.03.03 



koixverbindvmg 5 e 



PCOtiO O SEP- 0 3 0 0 09 4 



Nach der AushartijLng des Abf ormmasse 3, welche nach et:wa 3 bis 4 
Minuten erfolgt ist, kann die Abform\mg 8 entfezmt werden imd 

das Gewebe 2 gereinigt werden. Bevor- im weite- 
ren die expandiei ende Silikonverbindung aufgebracht wird, er- 
folgt ein Auf pins eln von Aluminiumsulf at als blutungsstillender 
Verbindung. In den Grenzbereich. zwischen Zahn 1 und detn Gewebe 2 
wird mit einem in-situ Mischapplikator 6 die expandierende Sili- 



ingespritzt. Diese expandierende Silikonverbin- 



duzig 5 besteht a^.s zwei Komponenten A und B. 
Die Komponente A 



lOg 



5g 

0-05g 
0,02g 
Die Komponente B 
9.8g alpna, 

5g 

0.3g 



setzt &ich zusammen aus: 
alpha, iomega-Dxhydroxy-Polydimethylsiloxan (Viskositat 
IB Pa.sl; Wacker Silicones) 

Quarzmdhl Sikron B600 (Quarzwerke Frechen, D) 
Silopren U-Katalysator Pt/D (ge Bayer Silicones) 
Divinyl|t:etramethyldisiloxan (Fluka) 

weist folgende Zusammensetzimg au£: 
omega- Divinyl-polydimethylsiloxan (viskositat 20 
Pa.s; V] acker Silicones) 

Quarzmdhl Sikron B600 (Quarzwerke Frechen, D) 
Polymethylhydrosiloxan (Viskositat 20 mPa.s; Wacker Si- 



gur Ic) . Damit is 
konkomponenten A 
kann nur auf den 



liconesi) 

Beide Komponenterl A und B werden im Masseverhaltnis l:l homogen 
gemischt- Durch das xmmittelbares Mischen der Silikonkomponenten 
A und B beim Auftragen wird die Aushartung gestartet. Die Ober- 
£lache der erstellten Abformung 8 wird vor dem Aufsetzen mit ei- 
nem Trennmittel Eehandelt und wird nach dem Auftragen der expan- 
dierenden Silikoqverbindung wieder auf den Zahn aufgesetzt (Fi- 

t die Expansion des homogen Gemisches der Sili- 
und B in der Ausdehnungsrichtung begrenzt und 
Sulkusbereich 7 wirken. Die getrennte Auftra- 



gung des Aluminiiimsulf ats und Gemisches ist aufgrund der Unver- 
traglichkeit beiJer Komponenten erf orderlich. 
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Nach der erfolgt^m Expansion des Silikon-Komponentengemischies 5 
wird die Abformuiig 8 abgenommen . Das ejqpandierte Silikon- 
Komponentengemisc; h 5 verbleibt getrennt von der Abformung a am 
Zahn 1 und kann in wenigen, zusammenhangenden Stucken aus dem 
nun erweiterten ^ ulkusbereich 7 entfernt werden. Die endgtiltige 
Abformung der Zatnsituation kann nach einer Reinigung des erwei- 

einer hohen PrSzision vorgenoinmen warden. Fi- 
Zahn 1 mit dem freigelegten Sulkus 7 und dem 
n Zahnfleisch 2. 



terten Sulkus mi^ 
gur Id zeigt den 
da2:aint:er liegend€ 



Ver f ahr ens s chr i 1 1 
dargestellt sind," 



Im Falle einer udgenflgenden Freilegung des Sulkus konnen die 



e, wie sie in den Piguren lb und Ic skizziert 
wiederholt werden. 



Gemass dem zweiten Beispiel wird die Gebiss -Abformung mit einer 



addi t i ons ve me t z 
hergestellt* Die 
bracht und dieseai 
des Material wire 



sdnden Knetmasse APFINIS Putty (Fa. Colt^ne AG) 
Knetmasse wird dazu in einen Formloffel einge- 
auf das Gebiss auf gesetzt . Nach der Aushartung 
die Abformung entfernt \md nach einer Reini- 
gung mit elnem T^ennmittel GI Mask Separator (Fa. Coltene AG) 
versehen. Aufgruiid des Trennmittels konnen die Abformung und die 
ausgehartete; exg andierende Silikonverbindung getrennt voneinan- 
der entfernt werden. 

Die Sulkus -Retralj tion erfolgt weiter wie im Beispiel zuvor be- 
schrieben. 



Die endgultige 
iiblich zur 



Atformung der Zahnsituation kann mit den handels- 
Verfugung stehenden Abformmassen durchgefuhrt werden. 
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Paten tanspruche 

1. Verfahren zur ^Sulkus-Retraktion, enthaltend die Schritte: 

- Herstellen feiner Abformung (8) ^ insbesondere einer Gebiss- 
Abformung ; 

- Bntfernen dibr Abfortniang (8) ; 

Auftragen eilnes Silikonmaterials (5) auf den Grenzbereich 
zwischen Zain (1) und Zalinf leischrand (2) ; und 

- wiedereinse::2en der Abformung (8), 

v/obex ein Silikonmaterial (5) ausgewahlt wird, das wahrend 



Oder nach der 



2. Verfahren nacli 
Silikozimateria 1 
vorzugsweise Mon 



3. Verfahren nact 
das 3 vor dem 
Grenzbereich 2 
elne blutungss 



Verfahren nacli 
zelchnet:, das 
durch einen 



5 . Verfahren nact 
zeichnet, dass 
mindeatens eir 
Aushartung isc 



Aushartimg expandiert 



Anspruch 1, dadurch gekennzeichziet , dass das 
{5) eine Volumenexpanslon von mindestens 20% ^ 
30% bei der Aushdrtung aufweist. 



Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , 
iiuftragen des Sillkonmatierials (S) auf den 
wischen Zahn (1) und Zahnfleisch (2) mindestiens 
tillende Verbindung aufgetragen wird- 



einem der Azxspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
die Abformung (8) bo ausgebildet ist« dass sie 
gdgen^erliegenden Zahnbogen haltbar ist:. 



einem der AnsprGche l bis 4, dadurch gekenn- 
die aushartbare Verbindung (3) ein System aus 
er Silikon-Verbindung und einem Katalysator zur 



6 .. Verfahren nacfc 
zeichnet, das 
stens eine 



einem der Anspriiche i bis 5, dadurch gekenn- 
das expandierende. Silikonmaterial (5) minde- 
additionsvemetzende Silikonverbindung 1st. 
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Verfahren nacH einem der Ansprache 2 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dase die blutstillende Verbindung ausgewahlt ist 
aus Kaliumaluniniumsulfat, Aluminiumsulf at , Aluminiumeisen- 
sulfat, AluTniriumammoniumsulfat, Eisenchlorid, Aluminiumchlo- 
rid, Natriumcl^lorid, Zinkchlorid, Zinkphenolsulf at, Gerbsau- 

Oder Gemisclien da von. 



ren, Adrenalir 



8 - Verfahren nact: 
zeicbnet, dass 
blutstillende 
saure entlxalt. 



einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
das expandierende Silikonmaterial (5) eine 
Verbindxing, insbesondere mindestens eine Gerb- 



Dentalset geeagnet fur eine Sulkus-Retraktion, enthaltend ei- 
ne hartbare At f ormmasse (3) fur die Erstellung einer Abfor- 
mung (8), instesondere einer Gebiss-Abformung (8) und minde- 
stens eine haajtbare Silikonverbindung (5) , wobei die Silikon- 

bei der Aushartung eine Volumensexpansion von 
%, vorzugsweise mindestens 35 % gegeniiber dem 
Volumen der nicht geharteten Verbindung auf- 



verbindung (5 
mindestens 20 
ursprungl icheii 
weist 



lO.Dentalset naa 
Set eine 



blutiingss 



ll.Dentalset nacl; 
dass die 



likonverbindui: g 



12.Dentalset nach 
zeichnet, dass 
dung (5) aus der 
bindungen ausc 



sc ewah.lt 



Empfansszeit 19.Marz 12:51 
1 



Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , dass das 
itillende Verbindung enthalt. 



Anspruch 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet , 
hartlijare Abformmasse (3) mindestens eine weitere Si- 
und einen Hartungskatalysator enthalt. 



einem der Anspruche 8 bis 10, dadurch gekenn- 
die hartbare und expandierende Silikonverbin- 
Gruppe der additionsvemetzenden Silikonver- 
ist. 
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la.Hartbare, expalndierende Silikonverbindung zur Verwendung bei 
einem Dentalset gemSss Anspruch 8 Oder einem Verfahren nach 
einem der Anspriiche 1 bis 7, 

14 , Verwendung eir 
11 zur Sulkus 
Anspirucbe 1 bi 



es Dentalsets gemass einem der Anspr^iche 8 bis 
Retraktion gemass dem Verfahren nach einem der 
s 7. 
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Zusaxnmenfas sung 

Im erfindungsgemSssen Verfahren zur Sulkus-Retraktion wird mit 
einer aushartbaren Verbindung (3) zuerst sine Gebiss-Abf ormung 

welche nach dessen Aushartung entnommen wird. 
In den Grenzbereich zwischen Zahn (i) und Zahnf leischrand (2) 
wird mit einem geeigneten Instrument ein Silikonmaterial (5) 

kemizeichnende Merkmal dieses Silikonmaterials 
lumenexpansion bei der Aushartung. Die zuvor 



hergestellte Gebiss-Abf ormung (8) wird wieder auf die Zahne auf- 



gesetzt, wodurch 
fiar die Expansioij 

Figur Id 



diese Abf ormung (s) eine einseitige Begrenzung 
srichtung fur das Silikonmaterial (5) bildet. 
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